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L'AI, produit par les anciens procédés contient 4 pour 100 d'impuretés; ici, il est presque chimiquement pur à cause de la courte action du sodium, sur les parois du creuset, avec lesquelles il n'est pas d'ailleurs en contact. Le creuset peut ainsi servir à plusieurs opérations, ce qui est une économie sérieuse.
(Ces renseignements sont tirés d'une brochure publiée par la Société en vue de l'Exposition universelle.)
L' « Alliance » avait d'abord employé le fourneau à réverbère (jusqu'en 1888) pour la production du sodium; sur une réclamation de M. Castner, M. Ncfcto modifia son procédé et lui donna la forme que nous avons décrite.
L'usine de Walscncl produit, dit-on, environ 60 tonnés d'Aï, par an, livré au prix do 50 (Varies le kilogramme : tel était le renseignement fourni par son représentant à l'Exposition universelle de 1889.
L'Engineering and tnining annonce que,'de son enté, M. Knipp a acheté le brevet Netto pour son usine d'Esscn, qu'il produit Je kilogramme d'Aï, à 15 francs et que le rendement de l'appareil employé est de 2ky25 par heure.
Il me parait incontestable que si l'on pouvait se procurer de la cryolifche à un prix pou élevé, le procédé Netto offrirait un avantage tellement considérable, sur le procédé Castnor, que celui-ci ne tarderait pas à être abandonné. Mais à moins qu'on ne découvre de gisements abondants de cette substance ou qu'on ne lu. produise artificiellement à un prix peu élevé, ceux, qui s'obstineraient à remployer pour la. fabrication do- l'Ai, en so.raionl; bientôt réduits à transporter leur installation on Amérique, où lo oryolithe revient à un prix bien plus bas.
On extrait au Grornland do grandes quantités de eryolithe. Los États-Unis ont employé, on 1888, 160.000 tonnes do ce minorai pour la fabrication de la soude caustique; mais ce minorai est impur : il contient de Ja silice qui le rend impropre à la fabrication de l'Ai. Les parties pures sont rares.
Nous n'avons, d'ailleurs, pu trouver dos renseignements sufHsanuno.nl, précis sur ces gisements du Groenland qui, on le comprend, n'ont été visités que par un petit nombre do personnes.
Procédé de MM. Hriu.
MM. Brin frères sont dos chimistes connus de Londres, où ils ont leur laboratoire 9 Collège, streot, Belvédère road. »
Voici en quoi consiste leur procédé, qui doit être rangé dans les procédés chimiques, mais qui n'a plus la moindre connexité avec la méthode de Sainte-Claire Dovillo.
On mole une argile ordinaire riche avec un réducteur, que les inventeurs nomment < flux », sans le désigner autrement; et on fait pâte avec l'eau.
On prend des barres de fonte crue (de lro fusion) ayant pour section-, c     ' 9 g^
Ton casse en morceaux; on les mélange avec la pâte et on fait dos lits alternatifs avec du coke dans un petit fourneau à manche. On remplit avec du coke et on donne le vent. En 35 minutes environ, la fonte est fondue. L'AI., ainsi qu'il a été constaté, rend la fonte plus fluide.                       'a suite de ce travail nous permettra de juger certaines installations existantes d'après les principes que nous venons d'émettre, et nous commencerons immédiatement par la description des procédés en usage.ntes pour établir une loi générale.3     laitons à teneur élevée obtenus à Kroges doivent leur fragilité; il est probable
